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"Klebmasse" 



Die Erfindung betrifft eine Klebmasse. Insbesondere be- 
trifft die Erfindung eine druokempf indli che Klebmasse, 
die gegebenenfallB zusammen mit organischen LcJsungsmitteln 
fiir das 'Vericle ben oder Abdichten von naseen Placben wie 
Papier, Holz, Tuch, fiohren, LeckB in Eooten oder Kdrper- 
flachen vervvendet werden kann^' 

Ein' Nacbte.il bekannter druckempf indli che r Klebmassen be- 
steht darin, dass sie nicht auf nassen Flachen baften. 
Werden eolche Klebmassen auf Flachen aufgetragen, die an- 
schliessend mit Wasser in Beruhrung komm'en, so geben die 
Klebeigensobaften verloren, wenn die Flachen feucbt werden. 

Es wurde eine neue Klebmasse gefunden, die sofort auf den 
verschiedenartigsteii nassen Placben haftet und ibre Kleb- 
eigensobaften nicbt verliert, wenn mit der* Klebmasse be- 
baftete trockene Placben feucbt werden. 
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Die erfindungsgem&eee Klebmaaae 1st gekennzeichnet duroh 
einen Gehalt an einem wasserlBaliohen oder quellf ahigen 
Hydrokolloid oder einer Misohung solcher Hydrokolloide im 
Gemisch mit einem waaaerunltfsliohen, viskosen ,kaut*chuk- 
artigen Bindemittel* Das Hydrokolloid ist z.B. Polyvinyl- 
alkohol, gepulvertes Pektin, Gummiarabicum, Gelatine, ein 
Alginat oder Carragtienat, Carboxymethylcellulose , hoohmole- 
kulare Polyathylenglykole und Methoxypolyathylenglykole 
(Oarbowax) , Carboxypolymethylene, Polyoxyathylene und ahn- 
^iche Subatanzen. Ala Bindemittel werden viskose wasserun- 
I8sliche, natlirliche oder synthetische kautschukMhnliche 
Stoffe verwendet, trie Polyisbbutylen oder Saocharoseacetat- 
.*sq.butylat oder ein Elastomerengemisch wie Naturkautschuk, 
Siliconkautschuk, Acrylnitrilkautschuk, Polyurethankaut- 
achuk und Gemische solcher Stoffe, zu denen vorzugsweise 
ein Mittel zum Klebrigmachen, wie ein Xolophoniumharz , ein 
Polyterpenharz, ein Glycerinester von hydriertem Kolophonium 
oder. ein Pentaerythritester von hydriertem Kolophonium zu- ' 
gesetzt* ist. Die viakose, kautschuk- oder pf lanzenachleim- 
ahnliche Substanz wirkt als Klebemittel, daa an trockenen 
Piachen haftet aowie als Bindemittel ftir die Hydrokolloid- 
teile und macht die f ertige Klebmasse elastisch und ge- 
schmeidig. 

Auseer den genannten Bestandteilen kdnnen der Klebmaase ver- 
schiedene organische LOsungemittel oder Weiohmacher zuge- 
setzt werden, um die Haf teigenschaf ten zu verbessern und/oder 
die gewiinschte Konaistenz zU lief era. Als derartige Losungs- 

mittel kommen z.B. Chloroform, verschiedene Halogenkohlen- 
wasserstoffe (Trichloraonofluoraethan, Difluordichloraethan, 
CCLP 2 - CC1P 2 , Methylenchlorid), Schwef elkohlenstof f und 
verschiedene Ester wie Amylacetat in Frage. Als Weichmacher 
konnen den Klebmassen MineralSle, Vaseline (Petrolatum) 
und Shnlicbs Stoffe zugesetzt werden. 
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Ein Gemisoh aua Polyieobutylea und darin einverleibter 
Natriuiiicarboxym8tiiyloQllul08e liefsrt, wie featgeateilt 
wurde, hervorragende Ergebnieae und iat daher bevorzugt. In 
den Fallen, in denen ein klartr Klebetoff erwtinaoht iat, 
zeigte sioh ein GemiBCh aua Polyiaobutylen und einem Poly- 
oxyathylen mit hohem molekulargewioht hervorrcgend geeignet. 
In Kombination mit dieeen bevorzugten Klebmaeeen kann ein 
Oemisch "aus Minaralol al8 ffeiohmacher und Chloroform oder 
iiethylenohlorid ala L3sungamittel vorzug8weiae verwendet 
werden. 

Die erf indung8gema88en Klebma8sen kSnnen als eolche ftir 
Klebttberztige naoh Verdampfen des LBeungsmittela Oder auf 
TfftgemVwie Papier, Celluloaeregeneratf olie (Zellglas) aus' 
dialyeierbarem oder mit anderen Polymeren vrie PolyELthylen 
beaohichtetem Celluloseregenerat und auf versobiedenen Kunat- 
stbffenjwie Polyvinylidencihloridf olie oder Polien aua Fluor- 
halogenkohlenwaaaerat off polymeren, aufgebraoht verwendet 
werden. 

Wenn die eif indungagem&aeen Klebmassen auf einem bandf 8r- " 
migen Streifen aufgebraoht aind, kUnnen aie beiapielaweiee 
ala zeitweiligea Diohtungamaterial, z.B. fUr Lecka in Boot eh 
und Schiff en oder Rohrleitungeni oder fUr Verbttnde fUr f euchte 
KSrperfiachen verwendet werden, die eioh hicht duroh Schweiae-? 
bildung, beim Schwimmen oder Baden abltteen. Sie aind daher 
besondera geeignet fttr Verbandpflaater z.B* fUr Sportier, 
In der Veterinarmedizin kSnnen derartige Kleb8treifen bei- 
apielsweiae ala Verbllnde ftir Fiache und im Waaaer lebende 
Saugetiere verwendet werden. Die erf indungagemaaaen Kleb- . 
maaaen kpnnen auoh ala Klebetoff ftir Binden verwendet werden, 
die fUr BSume oder andere Pflenzenarten gebrauoht werden, 
die Feuchtigkeit auageaetzt aind. Sie kbnnen ebenfaila ala 
Kleb8toff fUr Etiketten auf 8ehr feuohten Flttchen, z.B. in 
KUhlachrSnken und TiefkUhlanlagen gebraucht werden. 
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niedrigung kbnnen die erf indungSgemaasen Klebmaaaen in rar- 
. schiedener Porm rorliegen, die aia zur Verwendung z.B. mit 
Auftragewalzen, in mechaniBchen Spritzger&ten und als 
Aerosole geeignet machen. 

Oegebenenf alia kSnnen Arzneiatoffe wie Inaulin, Antibiotioa, 
z.B. Amphotericin und Tetracyolin, Anasthetika wie Benzocain, 
entzundungahemmende itittel wie Triamcinolonacetonid Oder Na- 
triumfluorid zur Karieabehandlung in die Klebmaaaen gemttss 
der Erfindung eingearbeitet oder auf dieae auf der BerUhrunga 
flache mit den zu behandelnden Hautteilen oder Pflanzenteilen 
aufgeataubt, aufgespritzt oder auagebreitet werden. 

Die Erfindung wird durch die f olgenden BeiBpiele n&her er- 
lSutert. 

Beiepiel 1 

58 g" Polyiaobutylen werden auf 70 bia 80° C erhitzt. Man 
yermiacht 42 g NatriumoarboxymethylcelluloBepulver mit deo 
erhitzten Polyieobutylen und laaat die Kisohung abkUhlen. 
Dabei bildet Bich eine teigartige Masse, die zur gleioh- 
■maaaigeren Yermiaohung auf eine aiaohwalze gegeben wird, und 
dann in einer hydrauliaohen Preaae zu der gewUnaohten Dioke 
auagepreeat wird. Han preaat dann auf eine Seite eine dUnne 
Poly&thylenfolie und aohneidet den erhaltenen Sohichtstoff 
in Streifen, Vierecke oder and ere Pormen der gewUnaohten 
GrbaBe. 

Beiapiel 2 

Das in Beiapiel 1 beachriebene Verfahren wird wiederholt, 
Jedoch werden die 58 g Polyiaobutylen durch eine Hiaohung . 
von 56 g Polyiaobutylen und 2 g Vaseline ersetzt. Man er- 
halt auch hier einan bef riedigenden Verband. 
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Beispiel j 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch werden die 58 g Polyisobutylen durch eine iiischung 
von 55 g Polyisobutylen und 1 g auf 70 bis 80° C vorgewarm- 
tes MineralcJl ersetzt, Man erhSlt auch hier einen befriedi- 
genden Verband. 

Beispiel 4 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch werden die 42 g Natriumcarboxymethylcellulose durofc 
42 g fein gepulverten Polyvinylalkohol ersetzt. 

Beispiel § 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch wird die Natriumoerboxymethylcellulose durch 42 g 
Gummiarabicum ersetzt. 

9ei8piel^6 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch verwendet man eine Mischung von 30 g Gummiarabicum 
und 12 g einer gepulverten Mischung von Gelatine, Pektin und 
Natriumcarboxymethylcellulose und erhfilt damit einen befrie- 
digenden Verband. 

Beispiel' 7 

Das in,Beispiell 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch vereinigt man vor der- Zugabe. zum Polyisobutylen 37 g 
Natriumcarboxymethylcellulose mit 5 g p-Aminobenzoes&ure- 
athylester, urn einen Medikamentverband zu erhalten. 

Beispiel. 8 

Das in Beispiel 1 besohriebenen Verfahren wird wiederholt, 
jedoch verwendet man ans telle von 42 g Natriumcarboxymethyl- 
cellulose 38 g dieser Verbindung, 3 g Amphotericin B und 1 g 
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Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch wird keine Polyathylenfolie verwendet und die teig- 
artige Klebstoffmasse direkt zwischen zu verklebenden 
Flachen aufgetragen. ' 

Beispiel 10 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedooh verwendet man statt 42 g Natriumoarboxymethylcellu- . 
lose 39 g dieser Verbindung und 3 g Insulin, und erhalt 
einen Medikamentverband. .- 

Beispiel 11 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch verwendet man anstelle von Polyisobutyleh 22 g 
Saocharoseacetatisobutyrat und 33 g Katriumcarboxyaethyl- 
cellulose. Die erhaltene Klebstoffmasse kann dann dirett 
als Verband verwendet werden, oder man tragt vor dam Gebrauch 
eine wasaerunlcJsliohe Polyathylenfolie darauf auf . 

Beispiel 12 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch wird anstelle der Polyathylenfolie eine ?olle axis 
einem Fluorhalogenkohlenwasserstoffpolymer verwendet. Han 
erhalt einen gut haftenden Klebstreifen. Bel Verwendung 
einea Papi ere tike tts .anstelle der Polyathylenfolie -erhalt 
man ein auf naesen Plaohen gut haftendes Etikett. Gleicb gut 
haftende Streifen werden unter Verwendung von Zellglaafolie 
oder einer flexiblen Polyvinylohloridfolie anstelle der 
Polyathylenfolie erhalt en. 
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Beiepiel 1} 

Eine Klebmas8e wird aus folgenden Sestandteilen herge- 
stellt; 

Natriumcarboxymethylcellulose 40,0 g 

Pentaerythii tester von hydriertem 

Kblophonium 20,0 g 

Naturkautschuk 30,0 g 

Polyisobutylen 10,0 g 

Das .Polyisobutylen, der Kautschuk und der Kolophoniumester ' 
warden vermischt, bia ein einheitliches Gemiech erhalten 
worden ist und anschliessend die Natriumoarboxymethyl- 
cellulose zugesetzt und emeut gemiecht, bia eine einheit- 
liche Masse erhalten worden ist. Die teigartige Masse kann 
gemaas Bei spiel 1 auf Klebstreifen aufgetragen werden. 

Beispiel 14 

Ein Klebstoff wird aua folgenden Stoffen hergestellt: 
liochpolymeres Polyoxyilthylen (Polyox N-3000) 37,0 g 



Pblyterpenharz (Piccolyte S-115) 10,0 g 

Polyisobutylen (Viatonex 1M MS) 10,0 g 

Polyisobutylen (Viatonex U* L-100) 8,0 g 

Mineralschwerbl 15t0 g 

Chloroform 400 om 



Die Polyisobutylene werden in einem geschlossenen Behttlter 
in dem Chloroform gelitet^und nach deren vollstfetndiger LiJaung 
v/ird das Athylenoxydpolymere, das Polyterpenhars und das 
Mineralol zugesetzt und daa Gemisch bis zur einheitliohen 
Dispergierung der Komponenten gerlihrt. Eine ochleiaige Masse 
wird erhalten, die but Verklebung von Plttchen z.B. durch 
Aufpinseln oder Aufwalzen aufgetragen werden kann. 
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• Eine fttr das Auftragen durch Spritzeq geeignete Klefanasfte 
wird aus folgenden Stoffan hergestellt: 

hochpolymeres Polyoxytttfaylen (Polyox N-750) 20,0 g 
Pentaerythiitester von hydriertem 

Kolophonium 20,0 g 

Polychloroprenkautschuk (Neoprene GRT) 20,0 g 

Methylenchlorid 6oo ^3 

. Die Bestandteile warden duroh Losen und Vermisohen . in 
einem gesohloBsenen Behalter bis zur Homogenitat zu einer 
fltiasigen Klebmasse verarbeitet. 

Beispiel 16 

Eine fttr Vsrbande geeignete Klebmasse wird aus folgehden ' 
Stoffen hergesteilt: * ' 

Diathylamino-2,6-dimethylaoetanilid 2,0 g 

Natriumcarboxymethylcellulose • 40,0 g 

Natriumalginat 10,0 g 

Traganth Q> ' 0 g 

Polyisobutylen (Vistonex ML MH) 40,0 g 

Das Diathylamino-2,6-dimethylacetanilid, Hatriumcarboxy- 
methylcelluloee, Natriumalginat und Traganth, die alle in 
Pulverform vorliegen, werden bis zur Homogenitat vermisoht, 
dae erhaltene aemisohvdid zua Polyisobutylen in eine* Sigma- 
Mischer zugesetzt und vermisoht, bis eine einheitliche Masse 
gebildet ist. Die Masse kann zu Flatten ausgewalzt werden, 
die auf der einen Seite eine wasserfeste Unterlage und auf 
der anderen Seite ein ablbsbares Sohutzpapier tragan. Es 
konnen auoh beide Seiten mit einem ablcJebaren Schutspapier 
bedeokt sein und dann eine fttr verschiedene arztliche und 
zahnarztliche Zwecke geeignete Verbandmasse bilden. 
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Beispiel 17 

Eine zur Verwendung in einem Aerosol-Sprilhbehalter geeignete 
Klebmasse wird.aus f olgenden Stoffen hergestellt: 

hochpolyme res Polyoxyatnylen (Polyox N-750) 20,0 g 

Poiyterpenharz (Piccolyte S-115) 10,0 g 

Polyisobutylen (Vistonex LM MS) io,0 g 

Butylkautschuk 8,0 g 

Trichlorfluormethan 200,0- g 

Dichlordifluormethan 200,0 g 

Die Bestandteile werden durch Vermischen in einem geschlos- 
senen Behalter bis zur Homogenitat gelflst und dispergiert 
und eine Klebmasse erhalten, die in Druckbehalter fUr Aerosole 
abgefUllt werden kann. 

Beispiel 18 

Eine Klebmasse wird aus • f olgenden Stoffen hergestellt: 

Natriumcarboxymethylcellulose 40,0 g 
Pentaerythritester von hydriertem 

Kolophonium 14,0 g 

Naturkauts chuk 30,0 g 

kurzfaseriger Asbest 5,5 g 

Titandioxyd-Pigment 0,3 g 

Methyl-l-hydroxybenzoat ( Koneervie rungs - 

mittel) 0(2 g 

Polyisobutylen (Vistonex LM MH) 10,0 g 

Das Polyisobutylen wird in einen Sigma-Mischer eingefUllt ,icxd dan 
ubrigen werden Bestandteile zugesetzt und bis. zur Homogeni- 
tat bei etwa 93° C vermischt. Die erhaltene Klebmasse wird 
zu Platten. ausgewalzt. Eine Seite der Platte wird mit ablos- 
barem Schutzpapier und die andere Seite mit einer Metall- 
oder Kunststoffolie abgedeckt. Das" erhaltene Klebpflaster 
kann nach dem Zersohneiden auf die geeignete Grosae als 
selbatklebendes Dichtungsmaterial fUr Leeks z.B. in Booten 
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Oder Schiffen, HTanderi oder Rohrleitungen verwendet warden. 



Beiapiel 19 

Eine Klebmasse wird aua folgenden Stoffen hergestellt : 



hochpolymerea Polyoxyathylen (Polyox N-3000) . 40,0 g 

Polyisobutylen (Yiatonex MM L-100) * 15,0 g 

Polyisobutylen (Viatonex 1M MH) 45,0 g 

MineralaohwerSl 10,0 g 

Methylenohlorid 600 om 

Heptan . 200 m 



Methylenohlorid und Heptan werden in einen geachlosaenen 
Behaiter gegeben, die anderen Beatandteile zugesetzt und bis 
zur Homogenitat dee Gemiachea miteinander vermischt. Die er- 
haltene kolloide Dispersion kann anschliessend auf Zellglaa- 
foiie oder einem durchsichtigen Kunatatoff ilm aufgebracht 
und das LQaungemittel verdaunpft werden, wobei ein druckempl 
findlicher Klebestreif en erhalten wird. 

Beispiel 20 

Die gemass Beiapiel 19 hergeatellte Xlehmasse wird auf eine 
flexible Unterlage, wie sie fur medizinische Heftpflaster 
verwendet wird, aufgebracht und die freie Klebmassenschicht 
mit abliJsbarem Schutzpapier abgedeckt. Das Heftpflaster ist 
zur Verwendung bei Schwimmern und anderen Sportlern, bei 
Piachen, im Wasser lebenden'Saugetieren oder bei Bdumen 
geeignet, wobei das Pflaster groaaer Peuchtigkeit ausge- 
aetzt ist. 



- PatentansprUche - 
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Patentansprilche 



1. Kletaasse, gekennzeiohnet durch eihen 
Gehalt an einem was serlS a lichen oder-quellfShigen Hydro- 
kolloid Oder einer Miachung soloher Hydrokolloide im Gemisch 
mit einem wasserunlos lichen, viekosen, kiittt»ohulcartig«n 
Bindemittel« 

2. Kletmaase naoh Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeiohnet, dass das Hydrokolloid ein Polyvinyl- 
alkohol, Pektin, Gelatine, ein Alginat, ein Carraghenat, 
Carboxymethylcellulose, ein hochmolekularea. Polyathylenglykol 
Oder Methyloxypolyathylenglykol, Carboxypolymethylen oder 
deren Gemisch ist. 

3 Klebmaase nach Anspruch 1, und 2, dadurch ge- 

kennzeiohnet, dass das Bindemittel Polyiebbuty- 
len oder Saccheroseacetatiaobutyrat oder ein Gemiach aua 
Naturkaut8chuk f Siliconkautsohuk, Acrylnitrilkautschuk und/ 
oder Polyurethankautechuk mit Kolophonium, einem Polyterpen- 
liarz und/oder einem Glyoerineater oder Pentaerythritester 
von hydriertem Kolophonium ist. 

4. . Klebmaase nach Anspruch 1 bis 3, g e k e *n n - 
zeichnet durch einen susatzlichen Gehalt an einem 
organischen L3sungsmittele 

5« Klebmaase nach Anspruch 4, dadurch g e k e n n - 
zeichnet,. dass daa Ltfeungsmittel ein Kohlenwasser- 
stoff oder Halogenkohlenwaas era toff , Schwef elkohlenstoff , 
Amylacetat oder ein Gemisch dieaer Verbindungen ist, 

6. Klebmaase nach Anspruch 5, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass daa Losungsmittel ein Gemisch aus 
ilineralfll und Chloroform ist, 
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